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(57) Abstract 
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Verwendung von mehrfach beschichteten Glanzpigmenten zur 
Farbgebung in kosmetischen Pf legemitteln 

5 Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von mehrfach 
beschichteten Glanzpigmenten zur Farbgebung in kosmetischen 
Pf legemitteln. 

10 

Kosmetische Pflegemittel dienen dem Schutz von Haut, Haaren, 
Finger- und FuSnageln, Augen und Lippen vor mechanischer 
Beschadigung, Austrocknung und Infektionen. Haufig soli jedoch 
neben dem pflegenden und schutzenden Aspekt auch noch eine 
15 bestimmte optische Wirkung erzielt werden, beispielsweise 
durch Zusatz von farbgebenden Mitteln wie Farbpigmenten. 

In EP 264843 werden kosmetische Zuberei tungen beschrieben, die 
plattchenf ormige Farbglanzpigmente enthalten. 

20 

In EP 708154 und EP 753545 wird die Herstellung von mehrfach 
beschichteten metallischen Glanzpigmenten beschrieben sowie ihre 
Verwendung zum Einfarben von Lacken, Druckfarben, Tinten, Kunst- 
stoffen, Glasern, keramischen Produkten und Zubereitungen der 
25 dekorativen Kosmetik. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es kosmetische Pflege- 
mittel bereitzustellen, die zusatzlich eine interessante und 
auf fallende Farbgebung besitzen. 

30 

Es wurde nun gefunden, daS sich mehrfach beschichtete Glanz- 
pigmente zur Farbgebung in kosmetischen Pf legemitteln besonders 
gut eignen, da sie gut hautvertraglich sind, mit den anderen 
Bestandteilen der Pflegemittel keine unerwiinschten Nebenwirkungen 
35 aufweisen und uberraschenderweise ihre interessante Farbgebung 
auch in diesen Zusammensetzungen bzw. nach Auf trag auf lebende 
Materie wie Haut oder Haare beibehalten. 



40 
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Als fur die erf i ndung s g ema_ Se Verwendung geeignete Glanzpigmente 
sind goniochromatische Pigmente zu verstehen auf der Basis von 
mehrfach beschichteten plattchenf ormigen metallischen oder nicht- 
metallischen Substraten, die mindestens ein Schichtpaket aus 

5 

A) einer farblosen Beschichtung mit einem Brechungs index 
n <1 , 8 und 

B) einer selektiv absorbierenden Beschichtung mit einem 
10 Brechungs index >2,0, sowie gewunschtenfalls zusatzlich 

C) eine auSere farblose oder selektiv absorbierende, von der 
darunterliegenden schicht B) verschiedenen Beschichtung 
beinhalten. 

15 

Die Hers te Hung solcher mehrfach beschichteter goniochromatischer 
Glanzpigmente ist beispielsweise in den o.g. Patentanmeldungen 
EP 708154A2 und EP 753545A2 beschrieben, Brechungseigenschaf ten 
und Schichtdicken von ublichen und bevorzugten Glanzpigmenten 
20 sind in diesen beiden Patentanmeldungen genannt, worauf hiermit 
ausdrucklich Bezug genommen wird. 

Besonders geeignet fur die erf indungsgemafte Verwendung sind 
solche Glanzpigmente, bei denen ein metallisches Substrat aus 
25 Aluminium oder ein nichtmetallisches Substrat aus plattchen- 
formigem Eisen ( III ) oxid, das mit Aluminium und Mangan dotiert 
ist, verwendet wird. 

Als Beschichtung A) wird bevorzugt Siliciumoxid (hydrat) 
30 eingesetzt. Als Beschichtung B) eignet sich besonders gut 
Eisen (III) oxid. 

Die Dicke der Beschichtung (A) betragt im allgemeinen 10 bis 
800 nm, bevorzugt 50 bis 600 nm. 

35 

Die Dicke der Beschichtung (B) betrSgt 1 bis 500 nm, vorzugsweise 
10 bis 150 nm. 

So werden bei Beschichtungen mit Eisenoxiden (B) Glanzpigmente 
40 fur den roten Farbtonbereich erhalten, die bei einer dlinnen 
Eisenoxidschicht einen Farbwechsel von rotgold nach griingold 
zeigen, der sich mit steigender Fe2C>3-Schichtdicke verandert 
auf orangerot nach intensiv rot. Man kann also durch Variation 
der Schichtdicke der Si02~ und/oder der Fe20 3 -Schicht eine ganze 
45 Palette von Rottonen einstellen, die jeweils bei wechselnden 

Betrachtungswinkeln nach grungold, gold oder rotgold changieren. 

2 
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Diese Pigmente mit Schichtfolge Fe 2 03/Si02/Fe 2 O3 eignen sich ins- 
besondere fur Anwendung in Lippenstif tf ormulierungen . 

Insbesondere eignen sich fur die Anwendung in Augenpf lege- 
5 mitteln, wie Lidschatten, Wimperntusche , Eyeliner Glanzpigmente 
mit folgender Struktur (Substrat /Schicht A/Schicht B) : 
Al/Siliciumoxidhydrat/Fe 2 03 und Fe203/Siliciumoxidhydrat/Fe 2 O3, 
allein oder als Mischung mit anderen Farbpigmenten v. a. Blau- 
pigmenten. 

10 

Fur die Anwendung in Cremes und Puder eignen sich besonders 
Pigments truktur Al/Siliciumoxidhydrat/Fe 2 0 3l allein oder als 
Mischung mit anderen Farbpigmenten v. a. Blaupigmente . 

15 Fur die erf indungsgemaSe Verwendung werden die Glanzpigmente in 
Mengen von 1 bis 50, bevorzugt 2 bis 3 0 und besonders bevorzugt 
2,5 bis 15 Gew.-% eingesetzt. Es konnen auch Mischungen ver- 
schiedenfarbiger Glanzpigmente eingesetzt werden, wodurch sich 
je nach herrschenden Lichtverhaltnissen augers t interessante 

20 optische wirkungen erreichen lassen. Die mehrfach beschichteten 
Glanzpigmente konnen auch mit gutem Erfolg mit organischen und 
anorganischen Absorptionsf arbpigmenten oder Silberglanzpigmenten 
kombiniert werden. 

25 Die Formulierung der Glanzpigmente fur die kosmetischen Pf lege- 
nd ttel geschieht mit dem Fachmann gelauf igen Verfahren und Ma£- 
nahmen. Im folgenden sind geeignete Rezepturen fur verschiedene 
Glanzpigmente-enthaltende Pflegemittel aufgefuhrt. 

30 Formulierung von Glanzpigmenten in kosmetischen Pf legemitteln 
(Die Zahlenangaben sind in Gramm) 

Beispiel 1 
Nagellack 

35 

26,3 Nitrocellulose 
4,9 Polyoxyisobutylene/ Methylene Urea Copolymer 
7,8 Acronal 700 L 50 % EE (BASF) 
4 , 9 Methoxypropylacetat 
40 53,5 Butylacetat 
2,6 Glanzpigment 



45 
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16, 0 


Nitrocellulose 


5 


4,0 


Toluenesulfonamide/ Formaldehyde Resin 




5,0 


Dibutyl Phthalate 




10, 0 


Butyl Acetate 




10, 0 


Ethyl Acetate 




10, 0 


Alcohol 


10 


40, 0 


Toluene 




5, 0 


Glanzpigment 



Bestandteile losen, und das Pigment einriihren und homogenisieren . 

15 

Beispiel 3 
Nagellack 

Wie vorheriges Beispiel, jedoch mit 4,5 % Glanzpigment und 0,5 % 
20 eines Absorptionspigments z.B. Pigment Blue 15 

Beispiel 4 
WaSriger Nagellack 

25 27,2 WaSrige Polyurethan - Dispersion 

13 , 8 Acryl-Styrol-Copolymer 

0, 08 Acrylat-Verdicker 

0 , 5 Butylglykolacetat 

2 , 4 Glanzpigment 

30 56,02 Wasser 

Das Polyurethan wird als feindisperse waSrige Dispersion vor- 
gelegt. Das Acryl-Styrol-Copolymer wird als waferige Dispersion 
unter Riihren hinzugefugt und anschliefeend unter Ruhren der 
35 Acrylatverdicker zugegeben. Es wird weiter geruhrt, bis die 
Masse hochviskos ist. Schliefclich ruhrt man das Glanzpigment 
ein. 

Beispiel 5 
40 WaSriger Nagellack 

Wie vorheriges Beispiel jedoch mit 0.4 % Acid Blue 74 Aluminium 
Lake und 2,0 % Glanzpigment. 
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14 , 0 demin . Wasser 
5 0,2 Oxynex 2004 (Antioxidans der E. Merck, Darmstadt) 
2,5 Poloxamer 407 
3 , 5 PVP 
11,0 Alcohol 
0,7 Triethanolamin 
10 0,52 Carbomer 

57 , 58 demin. Wasser 
10,0 Glanzpigment 

Carbomer in Wasser guellen lassen und in die, unter Ruhren klar 
15 gelSsten restlichen Bestandteile zu einem Gel einarbeiten. Das 
Pigment einruhren. 

Beispiel 7 

An genwimp e rn s cluni nke 

20 

80 , 8 Castor Oil 
6,0 Caprylic /Capri c Triglyceride 

0,2 Oxynex 2004 (Antioxidans der E. Merck, Darmstadt) 
2,0 Trihydroxysterarin 
25 0,3 PVP 

2,0 Sorbitan Oleate 
8,7 Glanzpigment 

Die Fettbestandteile losen und PVP einrubren. Glanzpigment unter- 
30 mischen. 

Beispiel 8 
Creme Maskara 

35 75,0 Petroleum Distillate 

8, 3 Quaternium-18-Hectorite 

2,5 Propylene Carbonate 

11,5 Glanzpigment 

1, 0 ultramarines 

40 1,7 PVP /VA Copolymer 

Komponenten der Fettphase mit starken Scherkraften zu einem Gel 
verarbeiten. Pigmente und Polymer einarbeiten und homogenisieren. 

45 
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Beispiel 9 

Kajalstift-Kosmetikstift 

34,3 Hydroxylated Lanolin 

5 17,10 Hydrogenated Coco-Glyderides 

2 , 9 Lanolin 

28,6 Glyceryl Stearate 

17 , 1 Glanzpigment 

10 Fettkomponenten bei 80°C schmelzen, Glanzpigment untermischen, 
gegebenenfalls parfumieren und durch Giefcen Oder Extrudieren : 
Minen fur Kosmetikstif te formen und erkalten lassen. 



Beispiel 10 
15 Eye-Liner-Stif t 





30, 0 


Cyclomethicone 




6,7 


Lanolin Oil 




8, 0 


Camauba 


20 


3,3 


Beeswax 




22, 7 


Mineral Oil 




2,7 


Cetyl Alcohol 




20, 0 


Glanzpigment 




5, 6 


Pigment Blue 15 


25 


1, o 


iron oxides 



Beispiel 11 
Augenbrauens t i f t 

30 78,0 Cutina LM (Lippenstif tmasse der 
Firma Henkel KGaA, Diisseldorf ) 
12 , 0 Ozokerite 
9 , 0 Glanzpigment 
1 , 0 iron oxides 



35 



Beispiel 12 
Lids chat ten 



20 
40 10 



5 
45 

5 
15 



Talkum 

Kartof f elstarke 

Magnesiumstearat 

Glanzpigment 



Sicomet Blau P 77 007, Ultramarines 
Binder 



45 
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35 Lanolin 

30 Isopropyl Stearate 

5 30 Paraffinol 

3 Parfumol 

1 Carnauba Wax 

1 Propylparaben 

10 Binderbestandteile bei 70°C schmelzen. 

Die Lidschattehbestandteile werden homogen gemischt, das Glanz- 
pigrnent und Farbpigment eingeruhrt und anschliefcend mit dem 
geschmolzenen und gut vermengten Binder bespruht. Danach wird 
15 bei einem PreSdruck von 40 bis 60 bar geprefet. Man erhalt einen 
Lids chat tenpuder mit sanftem, metallischem Glanz, weichem Haut- 
feeling und einzigartigem Farbeffekt. 

Beispiel 13 
20 Lids chat ten 

Wie vorheriges Beispiel aber mit 50 % Glanzpigment statt der 
Farb-Glanzpigment-Mischung 

25 Beispiel 14 

Lidschatten in Stiftform 





15, 0 


Cis-36 Acid Triglyceride 




5, 0 


Glyceryl Behenate 


30 


35, 0 


Mineral Oil 




15, 0 


Mineral Oil (and) Lanolin Alcohol 




0,2 


Fragrance 




0,8 


PVP 




1, 5 


Talc 


35 


27, 5 


Glanzpigment 



Fettkomponenten bei 80°C schmelzen, Glanzpigment untermischen, 
parfumieren und durch GieSen Oder Extrudieren zu Minen fur 
Kosmetikstif te formen und erkalten lassen. 



45 
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6, 0 


Beeswax 


5 5, 0 


Carnauba 


10, 0 


Candelilla Wax 


34, 0 


Hexyl Laurate 


20, 0 


Castor Oil 


20, 0 


Glanzpigment 


10 4, 0 


Chromium Oxide Greens 


1, o 


Fragrance 



Lidschattenstif te aus den beiden obigen Beispielen konnen auch 
anstelle von reinem Glanzpigment mit Farbpigment-Glanzpigment- 
15 Mischungen formuliert werden. 



Beispiel 16 
Creme rouge 



20 5, 5 


Candelilla Wax 


8, 5 


Bees Wax 


3,0 


Cetyl Palmitate 


8, 5 


Paraf f inol 


43, 0 


Cetearyl Octanoate 


25 3,0 


Hydrogenated Coco-Glycerides 


11, 0 


Vaseline 


14, 5 


Talkum 


3,0 


Glanzpigment 



30 Die Bestandteile der Grundmasse auf etwa 80°C erhitzen und gut 
mischen. Die Glanzpigmente einarbeiten. 



Beispiel 17 
Creme rouge 

35 

Wie obiges Beispiel jedoch statt reinem Glanzpigment 0,5 % 
Pigment Red 57:1 und 2,5 % Glanzpigment einarbeiten. 



Beispiel 18 
40 Loses Puder rouge 



77,0 Talkum 

10,0 Magnesiums tearat 

2,0 Calcium Carbonate 

45 0,5 Vaseline 

0,5 Paraf f inol 

10,0 Glanzpigment 



BNSDOCID: <WO 0049995A2_I_> 



WO 00/49995 PCT/EP00/01 069 

Die trockenen Puderbestandteile werden homogen gemischt und mit 
den geschmolzenen und gut vermengten Fettbestandteilen gemischt. 



Beispiel 19 
5 Loses Puderrouge 

Wie vorheriges Beispiel, jedoch kann fur intensivere Rotfarbung 
reines Glanzpigment durch eine Mischung von 1 bis 2 % Rotpigment, 
z.B. Pigment Red 172 Aluminium Lake und 8 bis 9 % Glanzpigment 
10 ersetzt werden. 

Beispiel 20 
Puderrouge 

15 Wie vorheriges Beispiel jedoch mit 9,5 % Glanzpigment und 0,5 % 
iron oxides 

Beispiel 21 
Make up Typ W/O 





5, 5 


PEG-7 hydrogenated Castor Oil 




7,0 


Cetearyl Octanoate 




4, 5 


Isopropyl Myristate 




14, 0 


Paraf f inol 


25 


0,3 


Magenesiumstearat 




0,3 


Aluminiums tearat 




2, 0 


PEG-45/Dodecyl Glycol Copolymer 




0, 2 


Propylparaben 




5, 0 


Propylene Glycol 


30 


0, 6 


Magenesium Sulfate 




0, 1 


Paraben 




50, 8 


Wasser 




0,2 


Fragrance 




0, 5 


Vitamin E-Acetat 


35 


9, 0 


Glanzpigment 



Die Bestandteile der Fettphase und der Wasserphase separat auf 
etwa 7 5°C erhitzen und die Wasserphase unter Ruhren langsam in 
die Fettphase einbringen. Homogenisieren und unter Ruhren auf 
40 40°C abkuhlen, Parfumol und Wirkstoffe zugeben, nochmals homo- 
genisieren. Glanzpigment unterriihren. 



45 
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Beispiel 22 
Make up 

Wie vorheriges Beispiel jedoch mit 8 % Glanzpigment , 0,5 % Iron 
5 oxides und 0,5 % Titanium dioxide 

Beispiel 23 
Make up Typ O/W 

10 1,7 Glyceryl Stearate 
1,7 Cetyl Alcohol 
1,7 Ceteareth-6, Stearyl Alcohol 
1,7 Ceteareth-2 5 

5.2 Caprylic /Capri c Triglyceride 

0,2 Methyldibromo Glutaronitrile (and) Phenoxyethanol 
0,3 Imidazolidinyl Urea 

4.3 Propylene Glycol 
69,0 Dem. Wasser 

0 , 2 Fragrance 
14 , 0 Glanzpigment 

20 

Die Bestandteile der Fettphase und der Wasserphase separat auf 
etwa 75°C erhitzen und die Wasserphase unter Riihren langsam in 
die Fettphase einbringen. Homogenisieren und unter Ruhren auf 
40°C abkiihlen, nach Belieben Parfumol zugeben, nochmals homo- 
25 genisieren. Glanzpigment unterriihren. 

Beispiel 24 
Make up 

30 Wie vorheriges Beispiel jedoch mit 12 % Glanzpigment, 1,5 % Iron 
oxides und 0,5 % Titanium dioxide. 

Beispiel 25 
Theaterschminke 



35 



40 



75,0 Petroleum Distillate 

8, 3 Quaternium-18-Hectorite 

2 , 5 Propylene Carbonate 

1,7 PVP/VA Copolymer 
12 , 5 Glanzpigment 

Aus den Bestandteilen unter Aufbietung starker Scherkrafte ein 
Gel herstellen. 

Copolymer und Pigmente einarbeiten und homogenisieren. 



45 
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Wie vorheriges Beispiel jedoch mit 11 % Glanzpigment und 1, 5 % 
5 Farbpigment z.B. Pigment Blue 15. 

Beispiel 27 
Theaterschminke 

10 67, 5 Mineral Oil 
20,0 Beeswax 
10,0 Ceresin Wax 
2 , 5 Glanzpigirient 

15 Fettkomponenten schmelzen und mit Glanzpigment zu einer bomogenen 
Paste verarbeiten. 

Beispiel 28 

Fettschminke fur das Theater in Stiftform 

20 

22, 0 Ceresin Wax 

18,0 Beeswax 

44, 0 Mineral Oil 

5, 0 Terpentine 
25 1,0 Fragrance 

8, 0 Glanzpigment 

2,0 Ferric Ferrocyanide 

Fettkomponenten bei 80°C schmelzen, Glanzpigment untermischen, 
parfiimieren und durcb GieSen Oder Extrudieren Minen fur Kosmetik- 
stifte formen und erkalten lassen. 



35 



40 



45 
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3 , 0 Carnauba Wax 
5 3,5 Candelilla Wax 
2 , 0 Bees Wax 
7,0 Microcrystalline Wax 
1,5 Cetyl Palmitate 
5, 0 Vaseline 
3 , 5 Lanolin Wax 
10 2,0 Lanolin 

9,0 Cetearyl Octanoate 
0,2 Bisabolol 
0, 5 Tocopherol 
2,0 Tocopheryl Acetate 
15 3,5 Hydrogenated Coco-Glycerides 
42 , 3 Castor Oil 
15,0 Glanzpigment 

Die Bestandteile der Fettmasse schmelzen. Die Glanzpigmente in 
20 die Grundmasse einarbeiten. Die homogene Schmelze in auf 6 0 °C 
vorgewarmte Giefiformen gie&en und abkuhlen lassen. Die Giefclinge 
werden den Formen kalt entnommen und nach Erwarmen auf Raum- 
temperatur noch kurz abgef lammt . 

25 Beispiel 30 
Lippenstift 

Durch Formulierung der folgenden Komponenten nach oben 
beschriebener Vorgehensweise erhalt man einen Lippenstift 
30 mit starkem Farbenspiel. 

14,0 Oleyl Alcohol 

10, 0 Castor Oil 

6, 0 Diisopropyl Adipate 

3 5 5,0 Stearamide MEA 

10,0 Glanzpigment 

1, 0 Iron Oxides 

9,0 Stearyl Heptanoate 

7,0 Isopropyl Lanolate 

8, 0 Carnauba 

40 10,0 Beeswax 

5,0 Cetyl Alcohol 

5, 0 Ozokerite 

3,0 Microcrystalline Wax 

2,0 Polyethylene 

45 2,0 Petrolatum 

2,0 Mineral Oil 

1, 0 Fragrance 
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Beispiel 31 
Lippenstif t 
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Folgende Komponenten ergeben einen Lippenstift mit sehr schonem 

5 Glanz und einem changierenden Farbeffekt 

10,0 Hydroxyoctancosanyl Hydroxys tear ate 

9,0 Candelilla Wax 

25 , 0 Castor Oil 

10 7,9 Isopropyl Myristate 

5,0 Sorbitan Trioleate 

3 , 0 Hydroxylated Lanolin 

6,0 Butylene Glycol 

0 , 1 Propylparaben 

1 , 0 Fragrance 

15 3,0 Ultramarines 

30,0 Glanzpigment 



20 



Beispiel 32 
Lippenglanzstif t 





40, 0 


Castor Oil 




10, 0 


Mineral Oil 




9,0 


Hydrogenated Castor Oil 




5, 0 


Cocoa Butter 




10, 0 


Carnauba 




5, 0 


Stearyl Heptanoate 




5, 0 


Beeswax 




10, 0 


Lanolin 




5, 0 


Glanzpigment 


30 


1,0 


Fragrance 



35 



Man erhalt einen Stift, der den Lippen einen schonen Glanz und 
interessante Farbungen verleiht. 

Beispiel 33 
Wet gel 



59, 8 Water 

0, 5 Carbomer 

1. 2 Triethanolamin 
40 2 9,9 Glycerin 

2,0 Propylene Glycol 

2.3 Dimethicone Copolyol 
0,3 Imidazolidinyl Urea 
4, 0 Glanzpigment 



45 



Aus den Komponenten wird ein Gel formuliert, das durch Zusatz 
von Glanzpigmenten dem Haar eine wechselnde Farbung verleiht. 

13 
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Haargel mit Glimmer look 
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10 



0, 7 Carbomer 

92 , 1 Wasser 

0,7 PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil 

0, 2 Fragrance 

0,3 Imidazolidinyl Urea 

1, 0 Panthenol 

3 , 0 PVP 

1,0 Triethanolamin 

1,0 Glanzpigment 



Aus den Komponenten ein Gel formulieren, die Glanzpigmente 
15 einriihren. 

Im Haar zeigt das Gel je nach Betrachtungswinkel einen unter- 
schiedlichen Farbeindruck und einen schonen Glanz. 



20 



Beispiel 35 
Styling gel 



0 , 5 Carbomer 

74,7 Wasser 

15,0 Alcohol 

25 0,2 Hydroxyethyl cetyldimonium Phosphate 

6 , 0 PVP 

0,3 Imidazolidinyl Urea 

0,8 Tetrahydroxypropyl Ethyl enediamine 

2 , 5 Glanzpigment 



30 



Beispiel 36 
Haarspray 



3 , 0 PVP 

35 4,0 PVP/VA Copolymer 

0,7 Rosin Acrylate 

44,3 Alcohol 

3 , 0 Glanzpigment 

45,0 Propan/Butan 



40 



Komponenten losen und Glanzpigment langsam einriihren. Vor dem 
Abfiillen einige Glaskuglen zugeben. 



45 



14, 
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Farbiges Haarspray 
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Wie obiges Beispiel jedoch anstelle von reinem Glanzpigment 
5 2,5 Teile Glanzpigment unci 0,5 Teile Chromium Oxides Greens 
einsetzen. 

Beispiel 3 8 
Haarspray 

10 

1,5 Acrylates/Acrylamide Copolymer 

0,11 Aminomethyl Propanol 

0 , 02 Cyclomethicone 

6,0 Water 
15 3,0 Glanzpigment 
60,0 Dimethyl Ether 
29,37 Alcohol 

Beispiel 3 9 
Farbiges Haarspray 

Im obigen Beispiel werden anstelle von reinem Glanzpigment 2 
Teile Glanzpigment und ein Teil Pigment Blue 15 eingearbeitet . 



20 



Beispiel 40 
25 Haarmaskara 

15.0 Beeswax (and) Carnauba (Copernicia Cerifera) Wax (and) 
Stearic Acid (and) Ceteareth-2 5 (and) PEG-2 Stearate SE 
(and) 

30 Mineral Oil (and) Hydrogenated Coconut Oil (and) Cetyl 

Alcohol . 

(Base RW 135, Wackherr) 
1,5 Dimethicone 
0,5 Preservative 

42 . 1 Water 

35 0,45 Triethanolamine 

0,45 Xanthan gum (and) hectorite (and) cellulose gum 
3 0,0 Acrylates Copolymer 
10 . 0 Glanzpigment 

40 Beispiel 41 
Haarmaskara 

Wie obiges Beispiel aber mit 8 % Glanzpigment und 2 % Pigment 
Blue 15 

45 
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Beispiei 42 
Hair mascara 



PCT/EP00/01069 



14, 0 


demin. Wasser 


0,3 


Imidazolidinyl Urea 


2, 5 


Poloxamer 407 


3,5 


PVP 


11, 0 


Alcohol 


0,7 


Tr i e thano lamin 


0, 52 


Carbomer 


57,48 


demin. Wasser 


1,0 


Iron Oxides 


9,0 


Glanzpigment 



Komponenten als Gel f ormulieren, dabei Farb- und Glanzpigmente 
15 zuletzt einruhren. 

Beispiei 43 
Sunblock Stift 

Carnauba Wax 
Candelilla Wax 
Bees Wax 

Microcrystalline Wax 
Cetyl Palmitate 
Lanolin Wax 
PEG-7 5 Lanolin Oil 
Cetearyl Octanoate 
Octyl Methoxycinnamate 
Ben z ophenone- 3 

Caprylic/Capric Triglyceride 
Fragrance 
Titanium Dioxide 
Tocopherol 
Tocopheryl Acetate 
Bisabolol 
Glanzpigment 

Die Bestandteile der Fettmasse schmelzen. Titandioxid einruhren. 
Bei 65°C die Wirkstoffe und Glanzpigmente in die Grundmasse ein- 
arbeiten. Die homogene Schmelze wird in auf 60°C vorgewarmte Gie£- 
40 formen gegossen und abkiihlen lassen. 



20 



25 



30 



35 



4,0 
4,0 
4,0 
9,0 
1,0 

10, 0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

38,1 
0,2 
2,0 
0,5 
2,0 
0,2 
5,0 



45 
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10 



92,9 Seifenspane 

2, 0 Polyquatemium-16 

0, 1 Bisabolol 

0. 4 Tetrasodium EDTA 
2 , 0 Fragrance 

1, 0 PEG-6 

1, 6 Water 



In 100 Teile der Seif engrundmasse aus genannten Bestandteilen 
0,5 Teile Glanzpigmente einarbeiten. 



15 Beispiel 45 

Transparente Seife mit Farbeffekt 

4,2 Sodium Hydroxide 

5 , 6 Water 

20 22,6 Propylene Glycol 

5,2 Cocoamide DEA 

10,4 Cocamine Oxide 

4.2 Sodium Laufyl Sulfate 

7.3 Myristic Acid 

16.6 Stearic Acid 

25 5,2 Tocopheryl Acetate 

18.7 Glycerin 



Die Zutaten mischen und bei 85°C klar schmelzen. 100 Teile der 
Seif engrundmasse mit 3 Teilen Glanzpigment mischen und nocb heiE 
in Formen ausgiefien. 



35 



40 



45 
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Patentansp ruche 

1. Verwendung von mehrfach beschichteten Glanzpigmenten 
5 zur Farbgebung in kosmetischen Pf legemitteln. 

2. Verwendung nach Anspruch 1 in Mitteln zur Pflege der Haut 
in unmittelbarer Augennahe. 

10 3. Verwendung nach Anspruch 1 in Lidschatten. 

4. Verwendung nach Anspruch 1 in Maskara. 

5. Verwendung nach Anspruch 1 in Lippenstif ten. 

15 

6. Verwendung nach Anspruch 1 in Make-up Formulierungen und 
getonten Tagescremes. 

7 . Verwendung nach Anspruch 1 in Puder . 

20 

8. Verwendung nach Anspruch 1 Eyelinern. 

9. Verwendung nach Anspruch 1 in Nagellacken. 

25 10. Verwendung nach Anspruch 1 in Haarpf legemitteln. 

11. Verwendung nach Anspruch 1 in Seifen. 

12. Verwendung nach Anspruch 1 in Sonnenschutzf ormulierungen. 

30 

13. Kosmetisches Pf legemittel, enthaltend als farbgebende 
Substanz ein mehrfach beschichtetes Glanzpigment in 
einer Menge von 1 bis 5 0 Gew.-%. 

35 



40 



45 



18 



0049995A2 I > 



(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBEET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Btiro 




(43) Internationales Veroffentlichungsdatum (10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

31. August 2000 (31.08.2000) pct WO 00/49995 A3 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : A61K 7/021, 

7/48 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EPOO/01069 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

10. Februar 2000 ( 10.02.2000) 

(25) Einreichungssprache: Deutsch 



(DE). SCHMED, Raimund [DE/DE]; Am Stecken 14b, 
D-67435 Neustadt (DE). SEEGER, Oliver [DE/DE]; Don- 
nersbergstrasse 20, D-68163 Mannheim (DE). MRONGA, 
Norbert [DE/DE]; Ringstrasse 2, D-69221 Dossenheim 
(DE). 

(74) Gemeinsamer Vertreter: BASF AKTTENGE- 
SELLSCHAFT; D-67056 Ludwigshafen (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): CA, JP, US. 



(2^) VeroffentHchungssprache: 



Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

199 07 313.9 22. Februar 1999 (22.02.1999) 



DE 



(71) Anmelder (fur alle Bestimmungsstaaten nut Ausnahme 
von US): BASF AKTBENGESELLSCHAFT [DE/DE]; 
D-67056 Ludwigshafen (DE). 

(72) Er£inder;und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): MEDELNICK, 
Monika [DE/DE]; Maudacher Strasse 263 A, D-67065 
Ludwigshafen (DE). WESTENFELDER, Horst 
[DE/DE]; Miiller-Thurgau-Weg 6, D-67435 Neustadt 



(84) Bestimmungsstaaten (regional): europaisches Patent (AT, 
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, 
NL, PT, SE). 

VeroffenUicfat: 

— Mit intemationalem Recherchenbericht. 

(88) Veroffentlichungsdatum des internationalen 

Recherchenberichts: 7. Dezember 2000 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
Abkurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 



< ; 

IT) (54) Title: USE OF MULTI-COATED GLOSS PIGMENTS FOR PROVIDING COLOUR IN COSMETIC CARE PRODUCTS 

ON 

ON 

5\ (54) Bezeichnung: VERWENDUNG VON MEHRFACH BESCHICHTETEN GLANZPIGMENTEN ZUR FARBGEBUNG IN 
KOSMETISCHEN PFLEGEMTTTELN 

O (57) Abstract: The invention relates to the use of multi-coated gloss pigments for providing colour in cosmetic care products. 

O 

(57) Ziisammenfassung: Die Erfindung betrifft die Verwendung von mehrfach beschichteten Glanzpigmenten zur Farbgebung in 
¥^ kosmetischen Pflegemitteln. 



BNSDOCID: <WO 0049995A3J_> 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



lir tional Application No 

PCT/EP 00/01069 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER , 

IPC 7 A61K7/021 A61K7/48 




According to International Patent Classification (IPC) or to both national class 


ification and IPC 


a FIELDS SEARCHED 


Minimum documentation searched (classification system followed by classffic 

IPC 7 A61K 


nation symbols) 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Sectronic data base consulted during the international search (name of data base and. where practical, search terms used) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category " 


Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 


Relevant to claim No. 


X 


US 5 364 467 A (SCHMID RAIMUND ET AL) 
15 November 1994 (1994-11-15) 
cited in the application 
claims 


1,7 


X 


DE 43 19 669 A (BASF AG) 
13 January 1994 (1994-01-13) 
claims 1,9 


1,7 


X 


US 5 624 486 A (MRONGA N0RBERT ET AL) 
29 April 1997 (1997-04-29) 
claims 1,6,9,10 


1,7 


X 


EP 0 753 545 A (BASF AG) 
15 January 1997 (1997-01-15) 
cited in the application 
claims 

-/- 


1,7 



m 



Further documents are Hated in the continuation of box C. 



□ 



Patent family members are listed in annex. 



* Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 

considered to be of particular relevance 
"FT earlier document but published on or after the international 

filing data 

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

a O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date d aimed 



T later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

•X" document of particular relevance; the daimed Invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the daimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

"A" document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the International search 

8 September 2000 


Date of mailing of the international search report 

15/09/2000 


Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
j Tel. (+01-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Authorized officer 

Couckuyt, P 



Form PCT7ISA/210 (second aheot) (July 1992) 



BNSDOCID: <WO 0049995A3J_> 



page 1 of 2 



1 



INTlllRIS A 1 1UXN Ala oJ2*/vl\^n IvlLJr VJJv J. i, itional Application No 

PCT/EP 00/01069 


(^Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 




Category" 


Citation of document with indication .where appropriate, of the relevant passages 




X 


PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 1997, no. 06, 

30 June 1997 (1997-06-30) 

& JP 09 030933 A (CATALYSTS &AMP;CHEM IND 

CO LTD), 4 February 1997 (1997-02-04) 

abstract 


1-7 



Form PCT7ISA/210 (continuation of second eheet) (July 1992) 



page 2 of 2 

BNSDOCIO: <WO 0049995A3J_> 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family mambora 


In Aortal Application No 

PCT/EP 00/01069 


Patent document 
cited in search report 


Publication 
date 


Patent family 
members) 


Publication 
date 



US 5364467 



15-11-1994 



DE 
DE 
EP 
FI 
JP 
US 



4217511 
59301145 
0571836 
932426 
6032994 
5662738 



02-12-1993 
25-01-1996 

01- 12-1993 
28-11-1993 
08-02-1994 

02- 09-1997 



DE 4319669 A 13-01-1994 NONE 



US 5624486 A 29-04-1997 DE 4405492 A 24-08-1995 

AT 168713 T 15-08-1998 

DE 59502857 D 27-08-1998 

EP 0668329 A 23-08-1995 

FI 950790 A 22-08-1995 

JP 7258579 A 09-10-1995 



EP 


0753545 


A 


15-01-1997 


DE 19525503 A 


16-01-1997 






CA 2180669 A 


14-01-1997 










JP 9031355 A 


04-02-1997 


OP 


09030933 


A 


04-02-1997 


NONE 





Form PCT/1SA/210 (patent family annex) (July 1892) 
BNSDOCID: <WO 0O49995A3J_> 



INTERNATIONALES. RECHERCHENBERICHT 



InJ Uonalss Aktonzelchen 

PCT/EP 00/01069 



A. KLASSIFIZJERU NG DES ANMELDUNGSGEGENST ANDES 

IPK 7 A61K7/021 A61K7/48 



IMach der IntemationaJen PatentMasaifikation (IPK) Oder nach der nationaien Klasaifikatton unci der IPK 



a RECHERCHIERTE GEBIETE 



Rechercri>ener Mlndeatprufstoff (Ktessrfikationssystem und Klassrflkatkjnssymbolo ) 

IPK 7 A61K 



Recherchierte aber nicht zum Mindestpriifstoff gehorende Veroffentlichungen, aowelt dies© unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der InternationaJen Recherche koneuttierte eiektronteche Datenbank (Name der Datenbank und evtj. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie" Bezeichnung der Veroffentlichung, sowert erforderfich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



US 5 364 467 A (SCHMID RAIMUND 
15. November 1994 (1994-11-15) 
in der Anmeldung erwahnt 
Anspruche 

DE 43 19 669 A (BASF AG) 
13. Januar 1994 (1994-01-13) 
Anspruche 1,9 

US 5 624 486 A (MR0NGA NORBERT 
29. April 1997 (1997-04-29) 
Anspruche 1,6,9,10 

EP 0 753 545 A (BASF AG) 
15. Januar 1997 (1997-01-15) 
in der Anmeldung erwahnt 
Anspruche 



ET AL) 



ET AL) 



1,7 



1,7 



1,7 



1,7 



-/- 



HI 



Waiters VeroffentJichungen aind der Fortsetzung von Fekd C zu 
entnehmen 



El 



Siehe Anhang Patentfamiiie 



* Beeondere Kate gone n von angegebenen Veroffentlich ungen : 

"A" Veroffentlichuna die den aJlgemeinen Stand der Technlk definiert, 
aber nicht ate beeondere bedeutsam anzusehen ist 

'E* afterea Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L' Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanepruch zweifelhaft er- 
echetnen zu lasaen, oder durch doe das Veroffenttichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt warden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wte 
ausgefOhrt) 

a O a Veroffentlichung, die sich auf etne mundliche Offenbarung, 

sine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem intemationaJen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatadatum veroffentlicht worden ist 



T" S patera Veroffentlichung, die nach dem intemationaJen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatadatum veroffentlicht worden ist und met der 
Anmeldung nicht koilidiert, sondem nur zum Veretandnis dea der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeiiegenden 
Theone angegeben ist 

•X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieeer Veroffentlichung nicht ais neu oder auf 
erfinderfacher Tatigkeit beruhend betrachtet warden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht ate auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
warden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
VeroffentJichungen cfieser Kategorie in Verblndung gebracht wird und 
dtese Verbindung fur einen Fachmann naheJiegend 1st 
Veroffentlichung, die Mitglied dereeiben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der intemationaJen Recherche 



8. September 2000 



Absendedatum des intemationaten Recherchenberlchts 



15/09/2000 



Name und Postanschrift der IntemationaJen Recherchenbehdrde 
EuropaJsches Patentamt, P.B. 5618 Paten tiaan 2 
NL-2280HV.Rijswijk 
Tel. (+31-70) 34O-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevolimachtigter Becfiensteter 



Couckuyt, P 



Formbiatt PCT/1SA/210 (Hatt 2) (JuO 1962) 



Seite 1 von 2 



BNSDOCID: <WO 0049995A3J > 



INTERNATIONALES RECHERCHENBERICHT 



In ttionalM Aktenzolchon 

PCT/EP 00/01069 



C(Fort*«tzung) ALS WESEKTLICH ANGESEHENE UNitMLAucw 



Kalegorie* I Bezeichnung der Veroftentlichung, sowert ©rforderiich unter Angabe der in Betrachtkommervden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 1997, no. 06, 

30. Jun1 1997 (1997-06-30) 

& JP 09 030933 A (CATALYSTS &AMP;CHEM IND 

CO LTD), 4. Februar 1997 (1997-02-04) 

Zusammenfassung 



1-7 



Fomttan PCT/ISA/210 (FortMttuna von Ban 2) (Jull 1892) 



Seite 2 von 2 



BNSDOCID: <WO 004999SA3J_> 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu Veroffentllchungen, die zur set ben Patentfamilie gehoren 


la Jonaiee Akteraeichen 

PCT/EP 00/01069 


lm Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 


Datum der 
Ver6ffentJichung 


Mrtgiied(er) der 
Patentfamilie 


Datum der 
Ver6ffenUichung 



US 5364467 



15-11-1994 



DE 
DE 
EP 
FI 
OP 
US 



4217511 
59301145 
0571836 
932426 
6032994 
5662738 



02-12-1993 
25-01-1996 

01- 12-1993 
28-11-1993 
08-02-1994 

02- 09-1997 



DE 4319669 A 13-01-1994 KEINE 



US 5624486 A 29-04-1997 DE 4405492 A 24-08-1995 

AT 168713 T 15-08-1998 

DE 59502857 D 27-08-1998 

EP 0668329 A 23-08-1995 

FI 950790 A 22-08-1995 

OP 7258579 A 09-10-1995 



EP 


0753545 A 


15-01-1997 


DE 19525503 


A 


16-01-1997 








CA 2180669 


A 


14-01-1997 








OP 9031355 


A 


04-02-1997 


JP 


09030933 A 


04-02-1997 


KEINE 







Foimbiatt PCT/lSA/2lO(Anhang PalentfamBle)(Jua 1992) 
BNSDOCID: <WO 0049995A3 I > 



